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Erstblatt fur Durchschreibesatze 

Die Erfindung betrifft ein Erstblatt fiir 
Durchschreibesatze aus druckempf indlichen 
Durchschreibepapieren nach dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1 . 

Derartige Erstblatter, die auch unter der Bezeichnung 
fS-Blatt (coated back) im Handel sind, sind bekannt. 
Die Tendenz, derartige ErstblStter mit imner 
niedrigerem Flachengewicht hierzustellen, fiihrte dazu, 
dafl die Opazitat dieser Blatter zu wiinschen iibrig 
la!3t. Insbesondere dann, wenn auch die 
kapselbeschichtete Rtickseite des Erstblattes 
zusatzlich bedruckt wird r ist das Druckbild durch das 
diinne Papier hindurch sichtbar. und stort den optischen 
Eindruck der Oberseite. 

Es wurde bereits versucht, eine Opazitatserhohung bei 
derartigen Papieren durch Erhohung des 
Fiillstof f gehaltes in dem Erstblatt wie auch durch 
Anordnung einer nichtreaktiven Strichbeschichtung auf 
der Oberseite zu erreichen. Dabei wurde festgestellt, 
dafl iibliche Strichbeschichtungen zwar die Opazitat und 
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Bedruckbarkeit der Oberseite verbessern konnen, 
andererseits aber die fiir Durchschreibesatze 
erforderliche Selbsttrennverleimung nicht mehr gegeben 
ist. 

Unter .Selbsttrennverleimung wird dabei folgendes 
verstanden. Ein Durchschreibesatz besteht in der Regel 
aus einem Erstblatt (CB) , einem oder mehreren 
Mittelblattern (CFB) und einem Schluflblatt (CF) . Fiir 
den Gebrauch werden mehrere dieser Satze zu einem 
Block zusammengefafit und an einer Schroalseite 
miteinander verleimt. Dabei soil die Leimhaftung 
zwecks funktionsgerechter Ablosung jeweils eines 
Satzes von dem Block zwischen CF-Unterseite und 
CB-Oberseite geringer sein als zwischen CB-Unterseite 
und CFB-Oberseite bzw, CFB-Unterseite und 
CF-Oberseite. Bei nichn oberseitenbeschichtetcn 
Erstblattern war die Auf gabe durch Einstellung mittels 
.Obexf lachenpraparation bzw. Regulierung der 
Saugfahigkeit der entsprechenden Ruckseiten gelo.st. 
Diese Maflnahmen versagten jedoch bei den mit Pigmenten 
auf der Oberseite gestrichenen Erstblattern. 

Die EP-A-0 274 886 schlug bereits vor, die gestrichene 
Oberseite zusatzlich mit einem synthetischen, 
reaktiven Leimungsmittel oder mit einem 
Strichstrukturmittel oder mit beiden Mitteln zu 
versehen, urn die Selbsttrennverleimung zu 
gewahrleisten, 

Nachteilig bei diesem Vorschlag ist r dafl synthetische, 
reaktive Leimungsmittel fiir die vollstandige 
Durchreaktion eine bestimmte Verweilzeit bei einem 
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der Leimpresse innerhalb der Papiermaschine 
eingesetzt, s. auch die Literaturstelle M Handbuch der 
Papier- und Pappefabrikation" , 1971, Seite 1.282 ff. 
unter dem Stichwort Oberf lachenleimung mit weiteren 
Literaturhinweisen. 

Wachsleime sowie Metall- und Ammoniumsalze von 
Fettsauren, insbesondere Stearinsaure, werden 
vereinzelt auch in Streichfarben fur Druckpapiere 
eingesetzt, um das innere Gleitverhalten der 
Strichpigmente beim Satinieren, den Druckf arbenstand 
beim Bedruckvorgang sowie das sogenannte 
Staubverhalten zu verbessern. Die Einsatzmenge in der 
Streichfarbe beschrankte sich dabei auf 0,3 bis 1,2 
Gew.% atro, bezogen auf den Trockengehalt der 
Streichfarbe. 

Von dieser Erkenntnis macht auch die EP-A-0 274 886 
Gebrauch, indem auf Seite 5, Zeile 42 bis 43 
Gleitmittel, insbesondere Caciumstearate als weiterer 
Streichf arbenzusatz angegeben werden, wobei der Anteil 
gemaA den Beispielen 2 bis 6 und 8 jeweils 0,5 Gew.% 
betragen soil. Eine Verbesserung des 
Selbsttrennverhaltens durch die Zugabe von 
Caciumstearat wird durch diese Schrift nicht 
nahegelegt. 

Es hat sich nun uberraschenderweise gezeigt, dafl 
Erstblatter fxir Durchschreibesatze aus 
druckeinpf indlichen Durchschreibepapieren mit einer 
ausgezeichneten Oberseitenbe- und Verdruckbarkeit und 
einem guten Selbsttrennverhaiten. zur Verfiigung 
gestellt werden konnen, wenn der Anteil des 
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nichtreaktiven Hydrophobierungsmittels in der 
Oberseitenstrichschicht zwischen 5 und 15 Gew.\, 
bezogen auf den Troqkengehalt der Beschichtung, 
gewahlt wird. Unter nichtreaktiven 

Hydrophobierungsmitteln werden dabei solche Zusatze 
zur Streichfarbe fiir die Oberseitenstrichschicht 
verstanden, die nach dero Auftragen der Streichfarbe 
und der naohf olgenden Trocknung keine weiteren 
Komponenten , wie z. B. Harter oder Vernetzer, und 
keine hohe Temperatur und Verweilzeit zur Reaktion mit 
OH-Gruppen und zur Ausbildung des Hydrophobieef f ektes 
benotigen. 

Als brauchbare, nichtreaktive Hydrophobierungsmittel 
konnen das Ca- oder Na-Salz einer Fettsaure, wie z. B. 
Stearinsaure, eingesetzt werden. Insbesondere hat sich 
das Ammoniumsalz der Stearinsaure bewahrt, wobei 
jedoch zu beachten 1st, dafl bei hoheren Anteilen die 
Viskositat der daroit hergestellten Streichfarbe 
ansteigt, so dafl der Fachmann die dann notwendigen 
Streichaggregate zum Auftragen der Beschichtung unter 
den Rakel- oder Stabdosiervorrichtungen auswahlen muB. 

Ein weiteres brauchbares Hydrophobierungsmittel sind 
Abmischungen aus glanzgebenden Esterwachsen und 
niedrig-molekularen, oxidierten Polyathylene. 
Derartige Abmischungen sind z. B. als waflrige 
Dispersionen mit einem Feststof fgehalt von 30 Gew.*, 
einer durchschnittlichen TeilchengroBe von 0,2 pm 
und einem pH-Wert von 8,5 bis 9,0 im Handel und werden 
unter dem Warennamen "Wiikonil PW" vertrieben. 
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Ein ebenfalls brauchbares, nichtreaktives 
Hydrophobierungsmittel stellt der aus Montanwachs 
hergestellte sogenannte Montanwachs leim, insbesondere 
in seiner gebleichten Form, dar, Weitere Auskunfte 
uber Montanwachs leime gibt die Li teraturs telle 
"Wochenblatt fiir Papierfabrikation 82 (1954), Seite 
623. 

Ein weiteres nichtreaktives Hydrophobierungsmittel 
steht in Form einer waflrigen Dispersion eines 
organischen Prepolymeren zur Verfiigung, wie es im. 
technischen Merkblatt der Firma Schill & Seilacher 
unter dem Produktnamen "UKASOL NL" beschrieben wird. 
Diese Hydrophobierungsmittel konnen erf indungsgemaB 
einzeln oder in Abmischung miteinander eingesetzt 
werden. 

Als natiirliche Pigmente fiir die Oberseitenbeschichtung 
kSnnen alle in der Papierstreichtechnik bekannten 
Pigmente, wie Kaolin, calciniertes Kaolin, gemahlenes 
Oder gef alltes Calciumcarbonat, Talkum einzeln oder in 
Abmischung zusammen mit einem iiblichen Bindemittel, 
wie z. B, Styrolbutadienlatex, eingesetzt werden, Dem 
Fachmann sind hier keine Grenzen gesetzt, er wird die 
Pigmente aufgrund der Anf orderungen an Weifie, Glanz 
und notwendige Glatte der Oberseitenbeschichtung des 
Erstblattes auswahlen. 

Der Anteil dieser natur lichen Pigmente am Gesamtanteil 
der Pigmentmischung ist an sich beliebig wahlbar, wird 
aber bevorzugt zu 70 bis 90 Gew.-Teile, bezogen auf 
100 Gew.-Teile atro Pigmentmischung, aiusgewahlt. 
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Die Oberseitenbeschichtung enthalt auch synthetische 
Pigmente f wie gefallte Kieselsaure, Titandioxid oder 
feinteiliges Aluminium-Hydroxid zusatzlich zu den 
natiirlichen Pigmenten einzeln oder in Abmischungen. 
Die Auswahl richtet sich nach den Anforderungen der 
Be- und Verdruckbarkeit sowie nach der gewunschten 
EndweiBe der Beschichtung. Soli eine hohe Opazitat 
erzielt werden, ist als Pigment Titandioxid angezeigt. 
Werden besondere Anforderungen an die Oladsorption der 
Druckfarbe gestellt, empfiehlt sich der Zusatz von 
gefallter Kieselsaure. 

Der Anteil der synthetischen Pigmente betragt 
bevorzugt 10 bis 30 Gew.-Teile, bezogen auf 100 
Gew*-Teile Gesamtpigroentmischung trocken. 

Die Wahl des Auf tragsgewichtes der 
Oberseitenbeschichtung bleibt dem Fachmann 
freigstellt. Es hat sich gezeigt, daQ bei derartigen 
Erstblattern ein Auf tragsgewicht unter 4 g/m 2 trocken 
gedachter Streichfarbe nicht zu dem gewiinschten Erfolg 
beziiglich Opazitat, Weifle und 

Bedruckbarkeitsverbesserung fuhrt. Wird dagegen das 

Auf tragsgewicht zu hoch gewahlt (iiber 12 g/m 2 ), werden 

die Durchschreibeeigenschaften des Erstblattes 

verschlechtert. Es hat sich daher als vorteilhaft 

erwiesen, das Auf tragsgewicht zwischen 4 und 10 g/m 

auszuwahlen. Besonders bevorzugt ist ein 

2 

Auftragsgewicht von 5 bis 7 g/m . 

In den folgenden Beispielen I bis IV werden Rezepturen 
fur die Oberseitenbeschichtung von erf indungsgemaflen 
Erstblattern beschrieben, die unter schiedliche 
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Hydrophobierungsmittel enthal ten . 

Tabelle I 



Mengenangabe der Komponenten jeweils in Gewichtsteilen 
absolut trocken 





I 


II 


III 


IV 




0,5 


0,5 


P,5 


0,5 


oefallte Kreide 


90 


80. 


80 


80 


Aluminium-Hvdroxid 


20 


20 


20 


2P 


S-fcvrol-Butadien-Latex 1 8 


18 


19 


18 


pptipches Auf hellej; 


1 


1 


1 


1 


AiBB«pniHnrStQft?r^fc . 


10 












10 






WachsdisDersion II 






10 




Preoolvmer-DisDersion 






10 * 


dH * 


10.2 


10,8 


10,0 


10.1 




36.8 


36,9 


37,8 


. 37.8 


ViskositS* 10 Dob 


15840 


636$ 


2560 


1MQ 


Brookfield 20 Item 


9480 


4160 


1640 


1350 


Spindel 5 50 ?pm 


5112 


2424 






100 TJpm 


3372. 


1732 


836 


736 



Die Rezepturen nach den Beispielen I bis IV wurden auf 
ein fur die Herstellung von druckempf indlichen 
Durchschreibepapieren tibliches holzfreies, in der 
Masse geleimtes und in der Leimpresse mit einer 
Preparation aus Starke yersehenes Rohpapier von 48 
g/m 2 Flachengewicht in einer Menge von 6 g/m 2 - 
gerechnet als Trockensubstanz - aufgetragen. Nach 
Auftragen dels 0berseitenstriches r Trocknung und 
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Satinage wurde anschlieflend au£ der Riickseite der 
eigentliche Kapselstrich aufgetragen und ebenfalls 
getrocknet. 

Mit den Versuchspapieren I bis IV und handelsiiblichen 
CFB- und CF-Papieren wurden sogenannte 4-fach-SStze in 
der Reihenfolge CB-CFB-CFB-CF zusammengestellt, diese 
zu Blocken zusammengetragen und an einer Schmalseite 
mit handelsiiblichem Selbsttrennleixn verleimt. Nach 
einer Trocknungszeit von 24 Stunden wurde die 
Selbsttrennverleimung durch Ablosen einzelner Blatter 
bzw. ganzer Satze bestimmt und nach dera folgenden 
Maflstab beurteilt. 

1 « sehr gute Funktion 

2 « gute Funktion 

3 = maflige Fuktion 

4 ■ schlechte Funktion 

5 = unbrauchbax 

Die Beurteilung ergab folgende Ergebnisse: 
Beispiel I II III IV . 



Bewertung 1 1 1-2 2 

Die an den Erstblattern nach DIN gemessene Weifle und 
Opazitat ist in der Tabelle II aufgefuhrt, wobei 
zusatzlich zu den Weiflemessungen noch eine subjektive, 
optische Bewertung mit dem Maflstab 1 « gut bis 10 = 
schlecht durchgefiihrt wurde. 
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Tabelle II 



Elrepho 



Beispiel 


Opazitat 


Weifle 
mit UV 


Weifle 
ohne UV 


Weifle nach optischer 
Lange Eindruck 


I 


83 


91,6 


79,4 


90,8 


4 


II 


82 


98,9 


85,8 


96,9 


1 


III 


81 


93,8. 


81,6 


90,8- 


6 


IV 


83 


90,2 


78,2 


87,8 


3 


Vergleichs- 

beispiel 

nux 75 


98,5 


85,0 


94,6 


10 



Kapselstrich 
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Patentanspriiche- 

1. Erstblatt fur Durchschreibesatze aus 
druckeropfindlichen Durchschreibepapieren mit einer 
Kapselbeschichtung auf der Riickseite und einer 
bedruckbaren Beschichtung auf der Oberseite, die 
aus nichtreaktiven, natiir lichen und/oder 
synthetischen Pigmenten, einem Bindemittel, 
Viskositatsregulierer, Hydrophobiermittel und 
weiteren Zusatze besteht, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Oberseitenbeschichtung nichtreaktive 
Hydrophobierungsmittel in einem Anteil von 5 bis 
15 Gew.%, bezogen auf den Trockengehalt der 
Beschichtung , enthalt. 

2. Erstblatt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafl das nichtreaktive Hydrophobierungsmittel aus 
jeweils einem Salz einer Fetts&ure oder aus einem 
Wachs, einem Wachsester in Abmischung mit einem 
oxidierten Polyathylen, einem Montanwachs oder aus 
einem organischen Prepolymer oder aus Abmischungen 
daraus besteht. 

3. Erstblatt nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dafl das Salz einer Fettsaure ein Calcium-, 
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Natrium- f Zink- oder Aramoniumsalz ist. 

4. Erstblatt nach Anspruch 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die Fettsaure Stearinsaure 
ist. 

5. Erstblatt nach Anspruch 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die Oberseitenbeschichtung als 
natiirliches Pigment gemahlenes und/oder gefalltes 
Calciumcarbonat, Kaolin, calciniertes Kaolin, 
Talkum oder eine Abmischung dieser Stoffe enthalt. 

6. Erstblatt nach Anspruch 5 f dadurch gekennzeichnet, 
dafl der Anteil des natiirlichen Pigmentes aus 70 
bis 90 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile 
trockenes Pigment, besteht. 

7. Erstblatt nach Anspruch 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die Oberseitenbeschichtung als 
synthetisches Pigment gefallte Kieselsaure 
enthalt . 
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Retherctilerter Mlndetprttfttgff ' 



Kfastfflkiilonssytem 



KlanffikatlonnjrmMa 



Int.Kl. 5 



B41M ; 



B41L 



Reehereklerla ildll am MlndetprOfnofr geftereid* VertftatUctiiinaen, rcw.fi dies, 
aoter d)« redierehlartel Sachgeblete fallen « 



111. EINSaiLACICE VEROFFENTUCHUNCEN ♦ 



A 

A 



Keaiitalehnmg dar Vertffentllthong , smelt erfordarlldi i 



r Angel* d«r maOgdrilcha Telle " 



EP.A.274886 (THE WIGGINS TEAPE GROUP LIMITED) 
20 Jul1 1988 

stehe Sette 5, Zel Ten 40-44 

slehe Selte 8, Zelle 1 - Selte 9, Zelle 36 

slehe Sette 12, Zellen 30-55 

(1n der Anmeldung erwahnt) 

US.A.4397483 (S. HIRAISHI ETAL.) 09 August 1983 

slehe Spalte 2, Zellen 25— 34 

slehe Spalte 5, Zelle 46 - Spalte 6, Zelle 10 

US t A f 3020171 (J. A. BAKAN ET AL ) 06 Februar 1962 
slehe Spalte 1, Zeilen 11-28 

FR,A,1322794 (P. MEYER) 28 Ma1 1962 

slehe Selte 2, Zeflen. 28 - 34; AnsprUche 1, 2 



Betr. Anrproch Nr.» 



1-7 



1-7 

1-7 
1-7 



• Bet andere Karegorlen von angegebenea VerWfwtllchiingen 10 : 

dennieii, tbet olcfrt als besonders bedeotsaa anxasefeen 1st 
17 Meres Dokaneat. das |edoch erst am odw nach dm Intern* 
tfoailen Aameldedatam vefOffemllchl wordeo 1st 

r r ^,(4 baft Jf , * ,l "5 ft M ™«n, odcr doreh die das Verd? 
fcotlttuBtttaon | dner anderea Im Rccberchenb^chtge. 
nannten J^entUcJting bdegt wardta soil ode* die aos e 
anderea besoaderea Grand aagegeben lit (*te ausgtfullrt) 
'O* VertrTentHcnoBg, die sf eb auf else mOndllche Offenbtrang, 
jjenntton* dne Aus stellong oder tndere MaOnabmw 



Y Verdffentlteftanft die vor dom rnterottloniten Aamddeda- 
torn, aber ntcn dan beanspracnten Priorttftisdaian vertHTent- 
llefit wordift Ut 



T Spite»Ve*OTenl.te^^ 

mddtdatum oder dan PHorttitsditoa verflfTentllcbt worden 
fcttmd nil der Aaaetdjane nicfat koflidtert, sondera nor zom 
Versttndnl* des der Crflodang zugninddiegeadea Prinzlw 
oder der ibr zagranddlegendea Tbeorie aagegebea 1st 

T yertffentnchorrg von besoaderer Bedeotnag; «• beanrprccb- 

nr yertffentUeannii von besanderer Bedentnne die beanspnica- * 
te Erflndirag Una afcht alt snf ^adertaier Tltlgkdl b» 
rahead betraebtet werdea, wonn dfe VerOTenfllcbnni mil 
dner oder mearerea end era VerfifrenUIchunsen dleser Kite- 
gorte la Verbladoag gebracnt frird and diese Vertlndang fQr 
daea Facnmann lubdfegeod 1st 

'A* VerofTenUldioog, die MltgHcd dmdbea Paientfaranie tat 



1 tV. BESaiEINICUNG 

I D»tom des Abschlusses der Internatlonitea Recbercba 



22. AUGUST 1990 



Abscndedatam des Internationales Recfaerehenberidita 

25. 09, rn 



Internitlnnafa RecberchenbebOrdo 



EUROPAISCHES PATENTAMT 

renaUiN PCT/ISA/210 (Rat! I) {Jam 1915) 



Untcrschrifl des bevdlmachtlgtcn Bedleasteiea 

BACON A.J. 



ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT 
OBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR. 

SA 37785 

In diesem Aohang nod dfe Mltgfleder der Patcutfamilkn der im obengenaanten Interaationakn Recherchenbericht an^eftlhrtcn 
Patentdokumentfi angegebeo. 

Die Angaben fiber die FamJUenmitglicdcr entsprectaen dwn Stand der Datei tes Enropflfccben Pateotamts am 

Dksa Angabea dienen nur znr Unterrfchtung trad erfotgeo ohms Gew&br. 21/08/90 
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angefflhrtes Patentdokm&eot 
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FOr ofihere Gnzeihoten ra diesem Anhang : sfehe Amtsblatt des Europ&ctten Pateotamts, Nr.12/82 



